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(57) Abstract 

Catalytic converters which operate in a 
dust-laden waste gas can become blocked by the 
individual particles (4, 5) contained in an incoming 
gas. The inventive catalytic converter body (1) 
therefore comprises a number of first longitudinal 
channels (2) as well as second longitudinal 
channels (3), the second longitudinal channels (3) 
having a larger channel cross-section than the first 
longitudinal channels (2). The invention hereby 
enables the individual particles (4, 5) to pass 
through whilst retaining the advantage of a high 
specific surface per volume space of the catalytic 
converter. 

(57) Zusammenfassung 

Bei einem Katalysator, der in einem 
staubhaltigen Abgas betrieben wird, besteht 
das Problem der Verstopfung durch in einem 
anstrSmenden Gas enthaltene Einzelpartikel (4, 
5). Es wird ein Katalysatorkorper (1) mit einer 
Vielzahl von ersten LSngskanalen (2) angegeben, 
der auch zweite Langskanale (3) umfaBt, wobei 
die zweiten Langskanale (3) einen groBeren 
Kanalquerschnitt haben als die ersten Langskanale 
(2). Hierdurch bleibt der Vorteil einer hohen 
spezifischen Oberfiache pro Raumvolumen des 
Katalysators bei gleichzeitiger Durchlassigkeit fur 
Einzelpartikel (4, 5) bestehen. 
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Beschreibung 

Katalysatorkorper 

5 Die Erfindung bezieht sich auf einen Katalysatorkorper mit 
einer Einstrom- und einer Ausstromseite und mit einer Viel- 
zahl von von der Einstromseite zur Ausstromseite durchstrom- 
baren Langskanalen. 

10 Ein Katalysatorkorper wird zur Reinigung von Abgas einer 

Verbrennungsanlage eingesetzt, beispielsweise zur Entfernung 
von Stickoxiden nach dem Verfahren der selektiven katalyti- 
schen Reaktion (SCR), von Kohlenwasserstof f en, Kohlenmonoxid 
und/oder Dioxinen aus dem Abgas. Eine Verbrennungsanlage ist 

15 beispielsweise eine Kesselanlage, ein kohle-, 61- oder gasbe- 
feuertes Fossilkraf twerk, eine Gasturbine, oder ein Verbren- 
nungsmotor, insbesondere ein Dieselmotor. Auch eine Miillver- 
brennungsanlage emittiert die genannten Schadstoffe. Die 
miteinander zu Reaktionen zu bringenden Reaktanden stromen 

20 durch Langskanale von der Einstromseite zur Ausstromseite des 
Katalysatorkorpers durch diesen hindurch. Dabei lauft die 
katalysierte Reaktion im Kontakt der Reaktanden mit der 
Wandoberf lache ab. Unter einem Katalysatorkorper wird hier 
ein kompaktes Katalysatorelement oder ein aus mehreren Kata- 

25 lysatorelementen zusammengesetztes Modul verstanden. 

Ein Mali fur die katalytische Aktivitat eines Katalysatorkor- 
pers ist der sogenannte AP-Wert. Dieser ist definiert als das 
Verhaltnis der geometrischen Oberflache des Katalysatorkor- 

30 pers zu seinem Raumvolumen (m 2 /m 3 ) . Urn einen moglichst groiien 
AP-Wert des Katalysatorkorpers zu erzielen - und damit ein 
moglichst geringes Raumvolumen des Katalysatorkorpers 
versucht man, den Katalysatorkorper so zu formen, dafi er eine 
moglichst groiie Oberflache hat. Eine Moglichkeit, dies zu 

35 erreichen ist, die Querschnitte der einzelnen Langskanale 

klein zu machen bei gleichzeitig moglichst diinn gestalteten 
Wanden zwischen den Langskanalen . 
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Die GroJie des Kanalquerschnitts der Langskanale muii sich 
jedoch nach dem Einsatzort des Katalysatorkorpers richten. 
Der Einsatz eines Katalysatorkorpers mit Langskanalen kleinen 
Querschnitts zur Stickoxidminderung oder Dioxinminderung in 
einem Abgas einer Verbrennungsanlage ist dann problematisch, 
wenn dieses Abgas gleichzeitig sehr staubhaltig ist- In einer 
derartigen Anlage, einer sogenannten High-Dust-Anlage, werden 
bevorzugt Katalysatorkorper mit Langskanalen groJien Quer- 
schnitts eingesetzt, da diese weniger anfallig gegen Verstop- 
fen sind. Bei gleicher katalytischen Aktivitat des gesamten 
Katalysatorkorpers ist das Raumvolumen eines Katalysatorkor- 
pers mit Langskanalen groJien Querschnitts jedoch groJJer als 
das eines Katalysatorkorpers mit Langskanalen kleinen Quer- 
schnitts. Wenn in einer High-Dust-Anlage ein Katalysatorkor- 
per mit Langskanalen kleinen Querschnitts eingesetzt wird, 
zum Beispiel weil im Abgaskanal der Anlage nicht gentigend 
Raum fur einen groJien Katalysatorkorper vorhanden ist, dann 
bedeutet das ein entsprechend hohes Betriebsrisiko : Teilweise 
treten Verstopf ungen von Katalysatorkorpern in derartigen 
Anlagen auf . 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen Kataly- 
satorkorper anzugeben, der den Vorteil eines hohen AP-Wertes 
mit Langskanalen kleinen Querschnitts mit einem geringen 
Verstopfungsrisiko auch in staubhaltigen Abgasen verbindet. 

Diese Aufgabe wird durch einen Katalysatorkorper gelfist, 
welcher eine Vielzahl erster Langskanale und erf indungsgemaJi 
zusatzlich eine geringere Anzahl zweiter Langskanale enthalt, 
wobei der Kanalquerschnitt der zweiten Langskanale groiler ist 
als der Kanalquerschnitt der ersten Langskanale. 

Die Erfindung geht dabei von der Uberlegung aus, dafi es 
insbesondere dann zu Verlegungen von Langskanalen kommt, wenn 
grofie Einzelpartikel - wie sogenannte „Popcornasche", die 
beispielsweise durch Fehlfunktion der Kohlebrenner eines 
Kohlekraf twerks entsteht, oder durch vom Abgas mitgenommene 
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Schmelzperlen, welche bei sogenannter Schmelzkammerf euerung 
entstehen - auftreten, die nicht durch die ersten Langskanale 
passen. Von diesen verlegten Langskanalen aus kommt es dann 
aufgrund vermehrter Ascheanlagerung leicht zu einer weiteren 
5 Verstopfung benachbarter Bereiche. Verhaltnismafiig wenige 

grofie Einzelpartikel ftihren somit zum Verstopfen eines GroiJ- 
teils des Katalysatorkorpers. Dadurch, dafl nur einige zweite 
Langskanale mit groJiem Querschnitt ausgeftihrt werden, wird 
zum einen der Vorteil des hohen AP-Wertes nahezu nicht genom- 
10 men, zum anderen wird ein freier Durchgang selbst fiir Einzel- 
partikel mit Ubergrofie geschaffen und dadurch ein Verstopfen 
sicher vermieden. Die Anzahl der zweiten Langskanale, sowie 
deren Gr6J3e und Anordnung in der Wabenstruktur kann den 
Betriebsbedingungen des Einzelfalles angepafit werden. 

15 

In einer vorteilhaf ten Ausgestaltung der Erfindung sind die 
Offnungen der zweiten Langskanale tiber die Einstromseite des 
Katalysatorkorpers verteilt und jeweils durch Bereiche mit 
regelmaJbig angeordneten ersten Langskanalen beabstandet. 

20 Nicht durch die ersten Langskanale passende grofie Einzelpar- 
tikel aus dem Abgas werden vom Gasstrom auf den regelmafiig 
auf der Einstromseite des Katalysatorkorpers angeordneten 
Offnungen der ersten Langskanale hin und her bewegt und 
finden bei obiger Ausgestaltung der Erfindung eine nahegele- 

25 gene Offnung eines zweiten Langskanals, durch die sie passen 
und die Einstromseite auf diese Weise verlassen kdnnen. 

Bei Katalysatorkorpern iiblicher Bauart liegt der Kanalquer- 
schnitt der ersten Langskanale zwischen 4 mm 2 und 70 mm 2 . Mit 

30 ihnen wird ein gunstiger AP-Wert bis tiber 900 m 2 /m 3 erreicht. 
Der Kanalquerschnitt der zweiten Langskanale ist zweckmaBi- 
gerweise so gewahlt, daii im Gasstrom mitgefuhrte Einzelparti- 
kel iiblicher Grofie durch die zweiten Langskanale durchtreten 
konnen. Einer definitiven Festlegung des Querschnitts kann, 

35 muB jedoch nicht, eine Staubanalyse des Abgases vorausgehen. 
Die Staubanalyse liefert Angaben zur KorngroJJenverteilung im 
Abgas und tiber das Vorhandensein von Einzelpartikeln mit 
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UbergroiSe (Popcornasche, Schmelzkammerperlen) . Zweckmaiiiger- 
weise liegt cier Kanalquerschnitt der zweiten Langskanale 
zwischen 9 mm : unci 200 mm 2 . Bei der Wahl eines Querschnitts , 
der nlcht urn ein Vielfaches groJler ist als derjenige der 
5 ersten Langskanale, wird der AP-Wert des Katalysatorkorpers 
nur geringfugig herabgesetzt . 

Ebenfalls urn den AP-Wert des Katalysatorkorpers nur geringfu- 
gig herabzusetzen, wird die Anzahl der zweiten Langskanale 

10 rooglichst klein gewahlt. Je nach Staub- und Partikelgehalt 

des Abgases betragt die Anzahl der zweiten Langskanale zweck- 
mafiigerweise zwischen 10 und 500 pro irr Anstromf lache . Als 
Anstromf lache ist die zur Einstromrichtung eines Abgases 
senkrecht gelegene Einstromseite des Katalysatorkorpers 

15 gedacht. 

In einer weiteren vorteilhaf ten Ausgestaltung der Erfindung 
weist die Einstromseite des Katalysatorkorpers mindestens 
eine Vertiefung auf und die zweiten Langskanale sind jeweils 

20 im wesentlichen im Bereich einer solchen Vertiefung angeord- 
net. Die groBen Einzelpartikel werden bei dieser Ausgestal- 
tung der Erfindung vom anstromenden Gas in die Vertiefung der 
Einstromseite geblasen, wo sie von den zweiten Langskanalen 
grbfieren Kanalquerschnitts aufgenommen werden konnen und eine 

25 freie Passage durch den Katalysatorkorper finden. Die Vertie- 
fung kann beispielsweise als eine ortliche Senke oder als 
Rille innerhalb der Einstromseite oder als Absenkung eines 
ebenen FlSchenstUcks auf der Einstromseite zu einer Seite hin 
ausgestaltet sein. 

30 

Eine aus f ertigungstechnischer Sicht vorteilhafte Ausgestal- 
tung der Einstromseite des Katalysatorkorpers wird dadurch 
erreicht, daB die Einstromseite als eine oder mehrere im 
wesentlichen ebene Flachen ausgebildet ist. Bei einem solchen 
35 Katalysatorkorper wird eine Vertiefung in der Einstromseite 
des Katalysatorkorpers gebildet, indem die Ebenen nicht 
senkrecht zur Einstromrichtung des Gases angeordnet sind, 
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sondern ciazu geneigt. Einzelpartikel werden daher unter dem 
Einflufi der Gasstromung entlang dieser geneigten Flachen 
jeweiis zu den grofieren (zweiten; Langskanalen abgeleitet. 

5 Groiie Kat alysatorkorper sind aus f ertigungstechnischen Griin- 
den vorteilhaf terweise aus einer Anzahl von Katalysatorele- 
menten zusammengesetzt . Sind die Einstromseiten aller oder 
vieler Katalysatorelemente eines Katalysatorkorpers zur 
Einstromrichtung geneigte Ebenen, ist es sinnvoll, die Kata- 

10 lysatorelemente in solcher Weise zu dem Katalysatorkdrper 

zusammenzusetzen, daJi die Vertiefungen der Einstromseiten der 
Katalysatorelemente einander zugewandt sind. Eine besonders 
effektive Ausbildung der Einstromseite des Katalysatorkorpers 
besteht darin, die Einstromseite annahernd rechteckiger 

15 Katalysatorelemente so zu gestalten, daJi deren tiefster Punkt 
an einer Ecke der Einstromseite zu liegen kommt . Sind vier 
solcher Ecken benachbarter Katalysatorelemente aneinander 
zugewandt, ergeben sie eine trichterf ormige Vertiefung, in 
die in einem anstromenden Gas enthaltenen groBe Einzelparti- 

20 kel durch den Gasstrom hineingeblasen werden. Bei dieser 

Ausgestaltung der Einstromseite des Katalysatorkorpers genttgt 
ein einziger zweiter Langskanal pro Katalysatorelement , urn 
ein Verstopfen der Einstromseite durch grofie Partikel zu 
verhindern. 
25 ^ 

In weiterer vorteilhaf ter Ausf iihrungsf orm der Erfindung 
befinden sich bei einem Katalysatorkorper mit einer Anzahl 
von Katalysatorelementen die zweiten LangskanSle aufierhalb 
der Katalysatorelemente. Sie werden gebildet aus in Stro- 

30 mungsrichtung verlaufenden Langsrillen an der AuJJenwandung 

der Katalysatorelemente oder aus Freiraumen, die im Katalysa- 
torkorper durch abgeschragte Langskanten der einzelnen Kata- 
lysatorelemente entstehen. Oder sie sind zum Beispiel in eine 
die Katalysatorelemente verbindende Dichtungsmasse oder in 

35 ein sonstiges zwischen den Katalysatorelementen liegendes 

Material, wie zum Beispiel einem Metallrahmen eingearbeitet . 
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Durch diese Ausgestal tung entfallt eine Einarbeitung der 
zweiten Langskanale in die einzelnen Katal ysator elemente . 

Der Katalysatorkbrper kann vorteilhaf terweise ais Tragerkata- 
5 lysatcr ausgebildet sein, bei dem ein Tragkorper mit einer 
katalytisch aktiven Schicht beschichtet ist. Alternativ kann 
vorteilhaf terweise der Katalysatorkbrper auch als Vollextru- 
dat ausgebildet sein. In diesem Fall besteht der Katalysator- 
kbrper ausschlieJJlich aus Katalysatormaterial . Die Herstel- 
10 lung eines Vollextrudats kann mit Hilfe einer Extrudierma- 
schine erfolgen, die Formkbrper aus einer weichen, plasti- 
schen Masse erzeugt, die anschliefiend verfestigt (z.B. calci- 
niert) wird 

15 Zum Abbau von Stickoxiden weist die dem Gas frei zugangliche 
Oberflache jedes Kanals vorteilhaf terweise die Materialien 
Titandioxid (TiO r ) zu 70 bis 95 Gew.-%, Wolf ramtrioxid (W0 3 ) 
und/oder Molybdantrioxid (Mo0 3 ) zu 5 bis 2 0 Gew.-% und Vana- 
dinpentoxid {V 2 O b ) zu weniger als 5 Gew.-% auf. Ein derarti- 

20 ger Katalysatorkbrper wird auch als DeNOx-Katalysatorkbrper 
bezeichnet. 

Besonders vorteilhaft ist die Verwendung eines Katalysator- 
kbrpers mit ersten und zweiten Langskanalen in Verbindung mit 

25 einem Ruflblfiser, der im Abgaskanal der Verbrennungsanlage in 
Strbmungsrichtung des Abgases gesehen vor dem Katalysatorkbr- 
per angebracht ist. Der Rufiblaser blast in gewissen Zeitab- 
standen aus einer Vielzahl von Dlisen Druckluft, heiflen Dampf 
oder ein ahnliches Medium mit hohem Druck auf oder liber die 

30 gesamte Einstrbmseite des Katalysatorkbrpers. Dadurch werden 
Staubablagerungen, die sich aus vom Abgas mitgef iihrtem Staub 
auf der Einstrbmseite gebildet haben, durch die Langskanale 
geblasen. Nicht durch die ersten Langskanale passende, vom 
Abgasstrom mitgefuhrte grofie Einzelpartikel werden durch den 

35 turbulenten Druckluft- oder Dampfstrom aus dem RuflblSser - 

mehr noch als durch den Abgasstrom selber - auf der Einstrbm- 
seite des Katalysatorkbrpers hin und her bewegt, sie finden 
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zweite Langskanale und konnen ciurch ciiese durch den Kataiysa- 
torkorper hindurch gelangen und scmir dessen Einstromseite 
verlassen . 

5 Ausf uhrungsbeispiele der Erfindung werden anhand von 9 Figu- 
■ ren naher erlautert. Es zeigen: 

FIG 1 eine Ansicht auf die Einstromsei te eines Katalysator- 
korpers mit zwei zweiten Langskanalen, welche groiie Einzei- 
10 partikel passieren lassen; 

FIG 2 eine Ansicht auf die Einstromseite eines herkdmmlichen 
Katal ysatorkorpers mit darauf iiegenden groiien Einzelparti- 
keln; 

15 

FIG 3 eine perspektivische Ansicht auf die Einstromseite 
eines Katalysatorkorpers, welche eine Vertiefung aufweist. An 
der tiefsten Stelle der Einstromseite befindet sich ein 
zweiter Langskanal; 

20 

FIG 4 eine Draufsicht auf die Einstromseite eines aus Kataly- 
satorelementen zusammengesetzten Katalysatorkorpers, in dem 
die mit zweiten Langskanalen bestuckten Vertiefungen in Form 
von Langstalern angeordnet sind; 

25 

FIG 5 einen Schnitt durch den Katalysatorkorper gemafi Linie 
V-V in Figur 4; 

FIG 6 eine perspektivische Ansicht auf die Einstromseite ei- 
30 nes aus vier Katalysatorelementen zusammengesetzten Katalysa- 
torkorpers; 

FIG 7 eine perspektivische Ansicht auf die Einstromseite ei- 
nes aus vier Katalysatorelementen zusammengesetzten Katalysa- 
35 torkorpers die durch eine Dichtungsmasse voneinander beab- 
standet sind; 



BNSDOCID: <WO 



994flSS7Al I > 



WO 99/48597 



8 



PCT/DE99/00600 



FIG 8 eine Draufsicht auf die Einstromseite eines aus zwblf 
Katal ys a tor element en zusammengesetzten Katalysatorkbrpers, 
bei dem sich die zweiten Langskanale auiierhalb der einzelnen 
Katal ysatorelemente befinden; und 

5 

FIG 9 eine perspektivische Ansicht auf einen Katalysatorkbr- 
per in einem Abgaskanal einer Verbrennungsanlage mit einem 
vorgeschal teten Rufiblaser . 

10 Bei einem Katalysatorkdrper 1 gemaJJ Figur 1, der aufier den 

ersten Langskanalen kleinen Querschnitts 2 auch zweite Langs- 
kanale groJJeren Querschnitts 3 umfaJlt, konnen grofie Einzel- 
partikel 4,5, in Figur 1 eine Schmelzkammerperle 5, die bei 
Verbrennungsanlagen mit heifier Schmelzkammerf euerung entsteht 

15 und sogenannte Popcornasche 4, die bei Fehlf unktion eines 
Kohlebrenners auftritt, den Katalysatorkorper- 1 durch die 
zweiten Langskanale passieren. Die Anzahl der zweiten Langs- 
kanale betragt 88 pro m 2 Anstromf lache . Die Einzelpartikel 
werden durch das anstrbmende Gas so lange auf der Einstrbm- 

20 seite bewegt, bis sie eine Offnung eines zweiten Langskanals 
gefunden haben. 

Ein herkbmmlicher Katalysatorkorper geraafl Figur 2 mit le- 
diglich ersten Langskanalen 2 verstopft bei Auftreten grofier 
25 Einzelpartikel 4,5 im die Einstromseite des Katalysatorkbr- 
pers 1 anstromenden Gas. Die Einzelpartikel bleiben auf der 
Einstromseite liegen und konnen den Katalysatorkorper 1 nicht 
passieren. 

30 Figur 3 zeigt in perspektivischer Darstellung einen Katalysa- 
torkorper 10, dessen Einstromseite eine Vertiefung 16 auf- 
weist. GroBe Partikel, die von einem in Einstromrichtung 17 
auf die Einstromseite des Katalysatorkbrpers 10 zustromenden 
Gas mitgeftthrt werden und nicht durch die ersten Langskanale 

35 12 des Katalysatorkbrpers 10 passen, werden von dem anstro- 
menden Gas in die Vertiefung 16 geblasen, wo sie einen Durch- 
gang durch den Katalysatorkorper 10 mittels eines zweiten 
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Langskanals 13 finden. Die ersten Langskanale 12 haben einen 
Kanalquerschnitt von 36 mm : und der zweite Langskanal 13 
einen Kanalquerschnitt von 144 mnr 

5 Im Ausf uhrungsbeispiel gemafl Figur 4 und 5 ist ein Katalysa- 
torkorper 20 aus baugleichen Katalysatorelementen 28 zusam- 
mengesetzt . Figur 5, die einen Schnitt durch den Katalysator- 
korper 20 nach Figur 4 entlang der Linie V-V darstellt, 
zeigt, daJi die Einstromseiten der Katalysatorelemente 28 

10 Ebenen 29 sind, die gegenuber der Einstromrichtung 27 des 
einstromenden Gases geneigt sind. Durch diese Neigung der 
Einstromseiten der einzelnen Katalysatorelemente 27 entstehen 
Vertiefungen 2 6 in Form von gradlinigen Talern in der Ein- 
stromseite des Katalysatorkorpers 20, an deren tiefsten 

15 Stellen zweite Langskanale 23 ausgestaltet sind. 

Im Ausftihrungsbeispiel gemaB Figur 6 sind vier Katalysator- 
elemente 38 zu einem Katalysatorkorper 30 zusammengesetzt. 
Die Einstromseiten der Katalysatorelemente 38 sind als Ebenen 

20 ausgebildet, die gegeniiber der Einstromrichtung 37 des ein- 
stromenden Gases geneigt sind. Die Einstromseiten der vier 
Katalysatorelemente 38 sind so geneigt, dafi sie als Vertie- 
fung 36 einen Talkessel ausbilden, an dessen tiefster Stelle 
zweite Langskanale 33 ausgestaltet sind. Der Katalysatorkor- 

25 per 30 ist als ein Tragerkatalysator ausgebildet, welcher mit 
einer katalytisch aktiven Masse beschichtet ist. 

Im Ausftihrungsbeispiel gemaJi Figur 7 ist der Katalysatorkor- 
per 40 aus vier Katalysatorelementen 48 zusammengesetzt, die 

30 durch eine Dichtungsmasse 410 voneinander beabstandet sind. 

Die Katalysatorelemente sind aus einem Vollextrudat aus einer 
katalytisch aktiven Masse ausgebildet. Ein zweiter Langskanal 
43 ist am tiefsten Punkt 4 6 der Einstromseite des Katalysa- 
torkorpers 40 in der Masse 410 ausgestaltet. In die Katalysa- 

35 torelemente 4 8 sind nur erste Langskanale 42 eingearbeitet . 
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Figur 8 2eigt in der Draufsicht auf die Einstromseite ein 
weiteres Ausf uhrungsbeispiel eines aus Katalysatorelementen 
58 zusammengesetzten Katalysator korpers 50, bei dem zweite 
Langskanale 53 aufierhalb der Katalysatorelemente 58 durch die 
5 Form der Katalysatorelemente gebildet werden. Die Katalysato- 
relemente 58 sind aus einer katalytisch aktive Masse gebil- 
det, welche die Materialien Titandioxid (Ti0 2 ) zu 70 bis 95 
Gew.-^, Wolf ramtrioxid (WO : .) und/oder Molybdantrioxid (Mo0 3 ) 
zu 5 bis 2 0 Gew.-% und Vanadinpentoxid (V 2 0<) zu weniger als 
10 5 Gew . -% umfafit. 

Figur 9 zeigt in perspektivischer Darstellung einen Katalysa- 
torkorper 60, der erste Langskanale 62 und zweite Langskanale 
63 enthalt, in einem Abgaskanal 61 einer Verbrennungsanlage 

15 eines Fossilkraf twerks . Uber dem Katalysator korper 60, also 

in Stromungsrichtung 67 des Abgases gesehen vor dem Katalysa- 
torkorper 60, befindet sich ein Rufiblaser 69, der in gewissen 
Zeitabstanden Druckluft oder heiJJen Dampf auf die gesamte 
Einstromseite des Katalysatorkdrpers 60 blast. In den durch 

20 die Druckluft oder Dampf auf der Einstromseite entstehenden 
Turbulenzen werden vom Abgasstrom mitgefiihrte groBe Einzel- 
partikel, die auf der Einstromseite liegengeblieben sind, hin 
und her bewegt. Auf diese Weise finden sie zweite Langskanale 
63, durch die sie die Einstromseite verlassen konnen. 
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Patentanspriiche 

1. Katalysatorkbrper (1, 10, 20, 30, 4C, 50, 60) mit einer 
Einstrbm- und einer Ausstrbmseite und mit einer Vielzahl von 
von der Einstromsei te in Richtung der Ausstrbmseite durch- 
strombaren ersten Langskanalen (2, 12, 32, 42, 62) eines 
festgelegten Kanalquerschnitts, gekennzeich- 
net durch eine geringere Anzahl zweiter Langska- 
nale (3, 13, 23, 33, 43, 53, 63), wobei der Kanalquerschnitt 
der zweiten Langskanale (3, 13, 23, 33, 43, 53, 63) grofier 
ist als. der Kanalquerschnitt der ersten Langskanale (2, 12, 
32, 42, 62). 

2. Katalysatorkbrper (I, 10, 20, 30, 40, 50, 60) nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dafi die zweiten Langskanale (3, 13, 43, 53, 63) jeweils durch 
Bereiche mit regelmaflig angeordneten ersten Langskanalen (2, 
12, 42, 62 ) beabstandet sind. 

3. Katalysatorkbrper (10) nach Anspruch 1 oder 2, d a - 
-durch gekennzeichnet, dafi der Kanal- 
querschnitt der ersten Langskanale (12) zwischen 4 mm 2 und 
70 mm 2 und der Kanalquerschnitt der zweiten Langskanale (13) 
zwischen 9 mm 2 und 200 mm 2 betrMgt. 

.4. Katalysatorkbrper (1) nach einem der Ansprliche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dafi die 
Anzahl der zweiten Langskanale (3) zwischen 10 und 500 pro m z 
AnstrbmflSche betragt. 

5. Katalysatorkbrper (10, 20, 30, 40) nach einem der Anspru- 
che 1 bis 4, dadurch gekennzeich- 
net, dafi die Einstrbmseite mindestens eine Vertiefung 
(16, 26, 36, 46) aufweist und die zweiten Langskanale (13, 
23, 33, 43) jeweils im wesentlichen im Bereich der Vertiefung 
(16, 26, 36, 46) angeordnet sind. 
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6- Kataiysatorkorper (10, 20, 30, 40) nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, daft die 
Einstromseite als mindestens eine im wesentlichen ebene 
Flache ausgebildet ist, die zur Vertiefung (16, 26, 36, 46; 
5 geneigt ist. 

7. Kataiysatorkorper (20, 30, 40, 50, 60) nach einem der 
Ansprtiche 1 bis 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft er aus einer Anzahl von Katalysarore- 

10 lenient en (28, 38, 48, 58 , 68) zusammengesetzt ist. 

8. Kataiysatorkorper (40, 50) nach Anspruch 7, da- 
durch gekennzeichnet, daft die zwei- 
ten Langskanale (43, 53) im wesentlichen aufterhalb der Kara- 

15 lysatorelemente (48, 58) angeordnet sind. 

9. Kataiysatorkorper (30) nach einem der Ansprtiche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daft er als 
ein Tragerkatalysator ausgebildet ist, welcher mit einer 

20 katalytisch aktiven Masse beschichtet ist. 

10. Kataiysatorkorper (40, 50) nach einem der Ansprtiche 1 bis 
8, dadurch gekennzeichnet, daft er 
als ein Vollextrudat aus einer katalytisch aktiven Masse 

25 ausgebildet ist. 

11. Kataiysatorkorper (30, 40, 50) nach einem der Anspriiche 9 
Oder 10, dadurch gekennzeichnet, 

daft die katalytisch aktive Masse die Materialien Titandioxid 
30 (Ti0 2 ) zu 70 bis 95 Gew.-%, Wolf ramtrioxid (W0 3 ) und/oder 

Molybdantrioxid (M0O3) zu 5 bis 20 Gew.-% und Vanadinpentoxid 
(V 2 0*) zu weniger als 5 Gew.-% umfafit. 

12. Verwendung eines Katalysatorkorpers (60) nach einem der 
35 Ansprtiche 1 bis 11 in einem Abgaskanal (61) einer Verbren- 

nungsanlage, insbesondere eines Fossilkraf twerks, wobei im 
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Abgaskanal (61) dem Katalysatorkorper (60) in Stromungsrich- 
tung des Abgases ein RuJlblaser (69) vorgeschaltet ist. 
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